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(57)Die Erfindung bezieht sich auf etn bahnonfoermiges textiles Raecfctngebilde aus.Glasfasc.sioffen fuer Fassaden .^-- 
-und vcrgleichbare AiiSenflaechen. Das Ztel der Erfindung besteht diffa tnlt 9^^^ - : - 

Arbeitszeliaufwand dieses Erzcugn is herzustellen und gleichzejtlgaifWwOfleHhafte undvariahtenrelch von ' 

Fassaden und vergleichbaren AuSenflaechen zu ennoegllchen. Das tifieSIm Raechengebilde aus Glasfaserstoffcn ist 
Wnsichtlich seiner Dauerbestaendigkett und seines neuarttgen dekcnj^n Charakters den bisherigen vergleichbaren 
FasMdengestaliungcn ueberlegen. Das Erzeugnis ist dadurch geicaniEW^netda& es eine Flaechenmasse von 150 bis 400 
g/m' aufweist.eine Fadenzahl in der Kette von 78 Fd/dm sowte einalKfonzahl im SchuB von 26 Fd/dm. eine 
Fadenfcinheit der Kene von 34 tcx sowie im SchuS von 450 tex b a ifljl luf einer Flaeche mit einer Masse von 
15.Gew.% eines weichmacherhaltigen Poiyvinylacetats, 5 Gew. % 9l6im Pcfyacrylates, 80 Gew. % eincs WeifJolgmentes 
beschichtet ist. Auf der unbeschichteten Fiaeche ist das textile Flaecangebtlde mit einer Paste aus einem Gemisch 
eines Polyacryfates und eines Pigmentfarbstoffes bedruckt 
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Textiles Plachengebllde aus Glasf aserstof fen 
Anvyendungspceblet 

Die Brfindung bezieht sich auf ein bahnenformiges textiles 
PlSchengebilde aus Glasfaserstoff en fiir Passaden imd ver- 
5 gleiclibare AuBenf lachen. 

Bekennte technische LSaungen 

Nach CSB 327 470 sriLnd PaseaBrliese aus -orgenischen Endlosfa- 
sern^ v/ie Polypropylen, P^Lyemid imd Polj'-ester, bekeimt , v/el- 
che mit einem Bindemitteljirersehen en .Gebauden mitt els Kunst- 
10 stoffverputz geputzt werdi^# 

Nachteil dieser technisch^ Losung ist die sehr hohe Material- 
aufwendigkeit des Verf ahrtgts. 

DB 1571 018 behandelt ein^^rzeugni a zvr IConservierung von 
•Passaden durch einen ilnstrich aus v/itterungsbestandiger Par- 

15 be, bei dem ein nicht que^^Lfahiges Gewebe» bei spielsweise 

aus Polyesterfaden, in deiL ersten Anstrich gelegt v/ird, Dar- 
exxt VTird ein zweiter Paxb^strich aufgetragen. 
Nachteil dieses nach DE 1^1 018 hergestellten Erzeugni sses 
ist der sehr hohe Pertigui%e- und Verarbeitungsaufv;and« 

20 Nachteilig ist weiterhin, daS mit diesem Erzeugni s den ge- 
stalterischen Porderungen en Passaden keine Rechnung getra- 
gen v/ird, 

. Y/eiterhin ist ein Erzeugni 8 bekannt (Y/P 103 018), bei dem 
die Glasfasern, vorzugs\ve±4se Stapelfasem oder Glasfaserge- 
25 webe, als Tragermaterial ^0nen, v/elches zur Sichtf lafchen- 
gestalttmg an Innen;7anden ^_^d Decken geeignet ist. 
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Dieses Erzeugnis ist mit einem Bindemittel auf der Basis Von 
Polyvinylazetat niit einem Gemenge aus Talkum, Zinksulfid, 
Bariumsulf at , Kaolin, Tapetenleim \md Wasser raumlich fixiei*t* 
Das fiir das Erzeugnis angegebene Bindemittel ist nicht dazu 
5 geeignet, ein textiles Plachengebilde aus Glasf aserstof f en 
.fiir die Passadengestaltung und die Gestaltimg anderer ver- 
gleichbarer Auflenflachen elnzusetzen, weil daxnit keine Halt- 
barkeit gev/ahrleistet ist# 

Desweiteren besitzt dieses Erzeugnis den Nachteil, daB es 
10 ein Zwischenprodukt darstellt, bei dem die gestalterische 
Ausriistung in einem zusatzUchen Arbeit sgang realisiert 
werden muB. Ein weiterer Ueichteil dieses Erzeugnisses be- 
st eht darin, daB es mit aJplan Komponenten des Bindemittels 
und der Parbpigmente durchtrSnkt ist. Das erfordert einen 
15 hohen Materialeinsatz. ITachteilig ist weiterhin, daB das 

- nach WP-103 018 her gest elite. Erzeugnis nach der Vollbadim^ -srcr^^^ 
:;prag^ ein Abquetscli-- b»w durchlauf en _ wr^^^ 

imiB, durch we^^^ das uberschiissige Bindemittel entfemt 
'-^^ und damit der En^rigiebedarf ' de s - r^^^^ 

20 diurch Vbllbadimipragnierim ist sehr" -I...:.':'.; 

hoch. ' - 

Ein weiterer Nachteil dieses Erzeugnisses ist seine durch 
die Vollbadimpragnierimg hervorgerufene geringe Plexibili — 
tat und VersprSdimg, 

25 Ziel der Erf in dung 

Das Ziel der Erfindimg best^t derin, mit geringem Material-, 
Energie- und Arbei t szei t auf^jaid ein textiles PlSchengebilde 
aus Glasf aserstof fen fur PaiMeden und vergleichbare AuBen- 
flachen zu schaffen, mit welehem die bisher bestehenden Hach- 
30 teile der bekennten technischen Losungen beseitigt werden 
und gleichzeitig eine vortellhafte imd variantenreiche Ge- 
staltimg ermbglicht wird, ' * 

BEST AVAIUBLE COPY 



3NSD0CID: <OD 154939A3J_> 



223 906 

" ^ " 

Darlegimg des VTesens der Erfindvmg 

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrxinde, ein 
textiles Plachengebilde aus Glasfaserstoffen zu schaffen, 
das fiir die Gestaltung vcm Fassaden und anderer vergleich- 
5 barer AiiBenflachen geeignet ist und hinsichtlich seiner 

Dauerbe standi gkeit und seines neuartigen dekorativen Charak- 
ters den bisherigen vergleichberen Passadengestaltimgen 
tiberlegen ist* 

Erfindungsgemafi v?lrd die Atifgabe dadirrch gelost, daB ein 
10 textiles Plachengebilde aus Glasf aserstof f en mit einer Pa- 
denzahl in der Kette von 55 bis 90 Pd/dm, einer Pedensahl 
iia SchuB von 20 bis 28 Fd/dm, auf einer Plache mit einer 
Masse bestehend aus 10 bis 30 Gew. % eines weichmacherhal- 
tigen Polyvinylacetat , 2,5 bis 10 Gew. % eines Polyacrylates 
15 und aus 60 bis 87,5 Gew* 5C eines WeiBpigmeiates, wie Kreide, 
Calciumcarbonat tmd Litopone beschichtet ist und auf der 
enderen Plache mit einer Pajste bestehend aus einem Gemisch 
von 90 bis 99 Gev/, % eines vemetzten Polyacrylates und 1 

bis 10 Gew, % eines Pigmentferbst off es bedruckt ist und eine 

r p 

20 Plachenmasse von 150 bis 4h9 s/^ besitzt. 

. - ¥ 

Ausf uhrungsbei spiel 

Wachstehend soli die Brfin§uaig eoihend eines Beispiels niiher 
erlautert werden. 

Das in traditi one lien Verfahren nach der y/e"btechnik herge- 
25 st elite er fin dung sgemaBe textile Plachengebilde aus Glasfa- 
serstoffen mit einer Flachemnasse von 150 bis 400 g/m^, einer 
Pedenzahl in der Kette voa^B Pd/dm, einer Padenzehl im 
SchuB von 26 Pd/dm, einer ifedenf einhei t im SchuB von 450 tex 
wird zur Stabilisierung xm^yerbesserung der Verklebbarkeit 
30 desselben mit einer Massia ^Btehend aus 15 Gew. % eines weich- 
macherhaltigen Polyvinylec^^ts, 5 Gew. % eines Polyacrylates 
und 80 Gew. % eines VTeiBpignientes wie Ereide, Calciumcarbonat 
und Idtopone beschichtet. 
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AnschlieBend vdrd das erfindirngsgemafie Erzeugnis euf der tin- 
be schichtet en Seite rait einer Paste bus einem Gendsch von 
90 bis 99 Gev;« % eines vemetzten Polyacrylates imd 1 bis 
10 Gev/. % eines Pigjnentf arbstof fes mitt els eines an sich 
5 bekennten Verfah2*ens bedruckt^ Dieses auf diese Weise her- 

gest elite textile Plachengebilde mit einer Plachenmasse von 
p 

ca. 250 g/m stellt ein Pertlgerzeugnis dex, welches ohne 
nachtragliche Behendlung an 7assaden und vergleichbexen 
AiiBenflachen eingesetzt werden'kann. 

10 Gegeniiber den vergleichberen Brzeugnissen zur Fassadengestal^ 
timg weist das erfindungsgemaBe Erzeugnis eine hbhere Deck- 
. fahigkeit und Bestandigkeit gegeniiber Witterungseinf liissen 
auf und ernoglicht dadurch und infolge des durch Bedrucken 
erzeugten dekorativen farbliehen Bffektes den Einsatz zur 

15 Gestaltung von Passaden und vergleichbaren AuBenf ISchcn. 

AuBerdejnfi Verklebberk?^^^^ des erfindiuigsgemalS herge- 

stellten Erzeugni sses verbessert und seine Trensperenz be- 
seitigt, Seine Herstellung erfordert einen vergleichber ge- 
. ringer en Materialeinsatz ,gegenU^ diirch. yollbadimprag— ; 

20 nierung hergestellten Erzeugi^sses (V/P 103 013) sovn.e einen 
geringeren Energiebedarf durOih verktirzte Trockenzeiten. 
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Textiles PlSchengebilde aus Glasf aserstof fen , dadiirch ge- 
kennzeichnet, daB ein textiles Plachengebilde aus Glasf a- 
serstoffen mit den Pareinetem, Plachenmasse 150 "bis 400 g/m 

5 Padenzahl in der Kette von 55 Ms 90 Pd/dm, vorzugsweise 
78 Pd/dm sov.'ie im SchiiB 20 "bis 28 Pd/dm, vorzugsv/ei se 
26 Pd/dm, Padenf einheit der Kette von 20 bis 68 tex, vor- 
zugsweise 450 tex auf elner Placlie mit einer Masse von 10 
.bis 30 Gew, %; vorzugsvTetJre 15. Gew. eines v/eichiaacher- 

0 haltigen Polyvinylacetat^ 2,5 bis 10 Gev/. vorzugsweise 
5 Gew. % eines Polyacrylatea und aus 60 bis 87,5 Gev/. $5, 
vorzugsweise 80 Gew. JS eines WeifSpigmentes wie Ereide, 
Calciumcarbonat uad/oder Idtopone beschichtet ist und auf 
der unbeschichteten PlSche nit einer Past-e aus einein Ge- 

5 misch von 90 bis 99 Gew, ^ eines vemetzten Polyacrylates 
und 1 bis 10 Gev/. % eines Pigment farbst off es bedruckt ist. 
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